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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betnfft em textiles Anti- 
Vandalismus Flachengebilde. das einen Raum zumin- 
dest teilweise umgibt und aus mindestens zwei Lagen 
besteht, wobei mindestens eine der Lagen Aramid-Gar- 
ne enthalt. 

EP-A-0 250 826 offenbart eine schnittfeste Umhul- 
lung fur weniger widerstandsfahige Gebilde, wie bei- 
spielsweise Taue, Gurtbander Oder Riemen. Diese Um- 
hullung besteht aus einem textilen Flachengebilde ; wel- 
ches aus Kern-Mantel-Faden aufgebaut ist Die Kern- 
Mantel-Faden enthalten als Kern Game mtt hoher Zug- 
festigkeit, die beispielsweise aus Aramid, Kohlenstoff, 
Metall, Glas, Polyolefinen mit sehr hohem Molekularge- 
wicht Oder Kombinationen aus diesen bestehen. Die 
Kerngarne sind mit dem Mantelfaden umwickelt, der 
ebenfalls eine hohe Zugfestigkeit aufweisen sollte und 
aus dem gleichen oder einem anderen Material besteht 
wie die Kerngarne. Die umwickelten Kerngarne werden 
zur Herstellung der Umhullung geflochten, gewirkt oder 
gewebt. 

GemaB dieser Schrift wird die beste Ausfuhrungs- 
form mit einem Garn aus Polyethylenfaden mit sehr ho- 
hem Molekulargewicht als Ausgangsmaterial fur das 
Tau, den Riemen oder das Gurtband erreicht. Fur die 
Umhullung wird ein Kern-Mantel-Faden verwendet, 
dessen Kern aus Edelstahldrahten und einem Garn aus 
Polyethylenfaden mit hoher Zugfestigkeit besteht, und 
dessen Mantel aus Polyethylenfaden mit niedrigerer 
Zugfestigkeit besteht, die urn den Kern gewickelt sind. 
Auf diesen Mantel wird ein zweiter Mantel aus Poly- 
esterfaden aufgebracht. 

Nachteilig an dieser bekannten Umhullung zum 
Schutz von weniger widerstandsfahigen Gebilden ist, 
daft die Herstellung von Kern-Mantel-Faden sehr auf- 
wendig ist, insbesondere da auch die einzelnen Kern- 
garne und Mantelfaden noch aus unterschiedlichen Ma- 
terialien bestehen sollen. Zur Erhohung der Schnittfe- 
stigkeit wird der Einsatz von Edelstahldrahten empfoh- 
len, wodurch zusatzlich die Kosten erhoht werden. 

EP-A-0 377 813 offenbart einen Verdeckstoff fur 
Fahrzeuge mit einem Obergewebe, einem Unterstoff 
und einer zwischen diesen angeordneten Gummierung, 
wobei diese zweischichtig ausgefOhrt ist und zwischen 
den Gummierungsschichten eine Zwischenlage aus 
hochfestem Material, beispielsweise ein Gittergewebe 
aus Aramidfaden, eingebettet ist Aufgrund der Einbet- 
tung in Gummierungen ist die Zwischenlage sowohl mit 
dem Obergewebe als auch mit dem Unterstoff vollfla- 
chig verbunden Durch diese MaBnahme erhalt der Ver- 
deckstoff gegenuber Verdeckstoffen ohne hochfeste 
Zwischenlage eine hohere Festigkeit bei geringerer 
Dehnfahigkeit, und es ist schwieriger diesen mit einem 
Messer aufzuschlitzen Es hat sich aber gezeigt, daB 
auch derartige Verdeckstoffe nicht uber eine Schmttfe- 
stigkeit verfugen, urn einen sicheren Schutz gegenuber 
Vandalismus zu bieten 



Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. 
ein textiles Flachengebilde, das einen Raum zumindest 
teilweise umgibt und aus mindestens zwei Lagen be- 
steht, wobei mindestens eine der Lagen Aramid-Garne 
5 enthalt, zur Verfugung zu stellen, das unter Vermeidung 
deroben genannten Nachteile, bei Vandalismus zumin- 
dest die Einbruchsicherheit verbessert 

Diese Aufgabe wird bei dem genannten textilen Fla- 
chengebilde erfindungsgemaB dadurch gelost, daB die 
10 Lagen lediglich abschnittsweise miteinander verbunden 
sind und die Game der Aramid-Garne enthaltenden La- 
ge(n) mit geringer Kraft zusammenschiebbar sind, so 
daB bei einer parallel zu der (den) Lage(n) und in der 
Flache dieser Lage(n) wirkenden Kraft von etwa 100 N 

15 mindestens drei Game zusammengeschoben sind. 

Das erfindungsgemaBe textile Flachengebilde eig- 
net sich in vorteilhafter Weise fur Verdecke von Cabrio- 
Fahrzeugen, LKW-Planen und Container-Abdeckun- 
gen, also fur auBere Abdeckungen, die im Falle einer 

20 Embruchabsicht bei Verwendung der bisher bekannten 
textilen Flachengebilde innerhalb sehr kurzer Zeit mit ei- 
nem Messer aufgeschlitzt werden konnen. Ebenfalls ist 
eine Verwendung fur Zelte, sowohl im Freizeitbereich 
als auch beispielsweise fur Tragluftzelte, oder fur Tex- 

25 tilkoffer moglich, urn deren Schnittfestigkeit zu erhohen 
Die zu verwendenden Aramid-Garne eignen sich fur das 
erfindungsgemaBe Flachengebilde gegenuber heute 
bekannten Garnmaterialien insbesondere deswegen, 
well diese eine besonders gunstige Kombination von 

so Schnittfestigkeit und thermischer Bestandigkeit aufwei- 
sen Die Game sollen also nicht nur schnittfest sein, 
sondern auch, beispielsweise bei Sonneneinstrahlung 
uber langere Zeit, nicht erweichen. 

Cabrio-Verdecke bestehen ublicherweise aus zwei 

35 Lagen: dem dunnen Stoff- oder Kunststoffolien-Dach- 
himmel und der Stoff- oder Kunstleder-AuBenschicht. 
Zusatzlich kann zwischen diesen beiden Lagen eine 
Vliesschicht zur Warmeisolation angeordnet sein. 

Diese Aufbauten haben neben leichter Brennbar- 

40 keit und geringer Widerstandsfahigkeit gegenuber me- 
chanischen Belastungen (beispielsweise bei Unfallen) 
den Nachteil einer sehr geringen Schnittfestigkeit, so 
daB diese ohne groBe Kraftaufwendung aufgeschnitten 
werden konnen Diese Verdecke bieten somit praktisch 

45 keinen Schutz gegenuber Vandalismus, insbesondere 
Einbruch. Auch herkommliche Flachengebilde zur Her- 
stellung von LKW-Planen, Container-Abdeckungen, 
Zelten und Textilkoffern aus PVC beschichteten Gewe- 
ben, bzw wasserabweisend ausgerusteten Nylon- oder 

50 Baumwollgeweben weisen derartige Nachteile auf 

Bei ublicherweise aus zwei Lagen bestehenden Ca- 
bno-Verdecken wird die Lage, die Aramid-Garne ent- 
halt, in vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung als zu- 
satzliche Zwischenlage zwischen den beiden AuBenla- 

55 gen des Flachengebildes angeordnet Bei Verdecken 
die zusatzlich eine Vliesschicht zur Warmeisolation auf- 
weisen, wird anstelle des herkommlichen Vlieses eine 
Kombination aus einer Lage, die Aramid-Garne enthalt 
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und emom Aramid-Filz als Zwischenlage eingesetzt 
Anstatl einer konnen auch mehrere Lagen, die Aramid- 
Garne enthalten, als Zwischenlagcn angoordnet wer- 
den. Neben der hoheren Schnittfestigkeit wird durch 
diese MaBnahmen eine bessere thermische Isolierung 
erzielt. 

Zur Erhohung der Embruchsicherheit in den Lade- 
raum von LKW's oder Containern und Zelten wird die 
Aramid-Garne enthaltende Lage als innere Lage unter 
der herkommlichen AuRenlage angeordnet Bei Zelten 
fur den Freizeitbereich kann es daruber hinaus zweck- 
maBig sein ; die Lage, die Aramid-Garne enthalt, zum 
Innenraum des Zeltes mit einer Stoffschicht zu verklei- 
den, um den Innenraum optisch ansprechender zu ge- 
stagen, so daft die die Schnittfestigkeit erhohende Lage 
auch hier als Zwischenlage zwischen zwei AuGenlagen 
angeordnet werden kann. 

Erfindungswesentlich ist, daft die Game in wenig- 
stens einer der Lagen aus Aramid-Garnen mit geringer 
Kraft zusammenschiebbarsind. Fur diese Lage wird be- 
vorzugt ein Gewebe oder eine Maschenware einge- 
setzt. Das Gewebe oder die Maschenware verhmdern 
zwar nicht den Einstich mit emem Messer in das textile 
Flachengebilde, bewirken aber, daR das Messer selbst 
unter groRter menschlicher Kraftaufwendung nicht 
durch das Flachengebilde gezogen werden kann, um 
emen derart groRen Einschnitt zu produzieren, daR ein 
Eingriff in den zu schutzenden Raum moglich ware. Der 
in dem textilen Flachengebilde nach erfolgloser Ein- 
bruchabsicht entstandene Einstich kann auf relativ ein- 
fache Weise, beispielsweise durch einen Klebestreifen 
repariert werden, ohne daR der Austausch der komplet- 
ten Raumabdeckung erforderlich wird, um zumindest ei- 
nen Wetterschutz fur den zu schutzenden Raum sicher- 
zustellen. Daruber hinaus besteht die Moglichkeit die 
AuGenlagen des textilen Flachengebildes aus elasti- 
schem Material zu fertigen, das nach dem Herauszie- 
hen des Messers in die Ausgangsposition zuruckkehrt 
und dessen Schnittrander kaum sichtbar wieder mitein- 
ander verklebt werden konnen. 

Ein herkdmmliches Cabrio-Verdeck hat eine 
Schnittfestigkeit von etwa 150 N. Durch die erfindungs- 
gemaRe Anordnung mindestens einer Lage, die Ara- 
mid-Garne enthalt, die mit geringer Kraft zusammen- 
schiebbar sind. ertolgt nach dem Einstich ein Fadenstau 
vor der Messerschneide, d.h. eine sehr schnell zuneh- 
mende Ansammlung von Faden. die immer schwieriger 
zu durchschneiden ist Es wird daher eine Lage aus Ara- 
mid-Garnen emgesetzt, bei der durch eine parallel zu 
und in der Lage wirkenden Kraft von 100 N mindestens 
drei, vorzugsweise mindestens funf, Game vor der Mes- 
serschneide zusammengeschoben werden, ohne daR 
die Game durchschnitten werden Versuche haben ge- 
zeigt. daG bei Anordnung einer diese Eigenschaft auf- 
weisenden Lage, ein Cabrio-Verdeck selbst von einer 
sehr kraftigen Person nicht durchschnitten werden 
kann Eine solche Person kann erfahrungsgemaR eine 
Kraft von bis zu 600 N mit emem Messer aufbringen 



Um die letchte Verschiebbarkeit der Game in der 
Lage zu erreichen. ist eine sogenannte "offene" Einstel- 
lung des Gewobes oder dor Maschenware zu bevorzu- 
gen. Darunter ist ein Gewebe oder eine Maschenware 
5 mit geringer Fadenzahi pro cm 2 zu verstehen. Als be- 
sonders vorteilhaft hat sich beispielsweise em Gewebe 
mit Panama 4/4 Bindung mit emem Flachengewicht von 
638 g/m 2 einem Titer von 3360 dtex und 9,6/8 8 Fd/cm 
in Kett- bzw. SchuRrichtung erwiesen 

10 Neben der Offenheit des Gewebes hat die Art der 
Verbindung der die Aramid-Garne enthaltenden Lage 
mit der oder den weiteren Lagen einen hohen EinfluR 
auf die Schnittfestigkeit. Bei flachigem Verbund, bei- 
spielsweise in Form eines Laminats oder eines Sand- 
's wichs des Aramid-Gewebes mit den AuRenschichten, 
findet keine Fadenanhaufung vor dem Messer statt da 
ein Zusammenschieben der Game aufgrund der 
groRflachigen Verbindung mit der oder den AuRentagen 
unterbunden wird. ErfindungsgemaR werden daher die 

20 Lagen des Flachengebildes nur abschnittsweise mitein- 
ander verbunden. Diese Verbindung kann punkt- oder 
linienfdrmig erfolgen, beispielsweise durch Nahen, Kle- 
ben, Nieten oder ahnlichem. Neben parallel verlaufen- 
den Nahten oder nahtahnlichen Verklebungen oder Nie- 

25 tenreihen, kommt hierfur auch eine Caro-Steppung in 
Betracht Um die Verschiebbarkeit der Faden in dem 
Aramid-Gewebe sicherzustellen, ist hierbei der Nahtab- 
stand oder Klebestellenabstand nicht zu eng zu wahlen, 
da dieses wiederum zu einer unerwunschten Garnfixie- 

30 rungfuhren wurde. Als besonders vorteilhaft hat sich ein 
Abstand zwischen den punkt- oder linienformigen Ver- 
bindungen von 20 cm bis 100 cm, vorzugsweise 40 bis 
60 cm erwiesen. Ein Abstand von 50 cm hat sich be- 
stens bewahrt. Bei Einhaltung dieser Parameter ist ein 

35 Zerschneiden, beispielsweise eines Cabrio-Verdecks, 
selbst unter einer Kraftaufwendung von 600 N nicht 
mehr moglich. 

Im folgenden wird die Erfmdung anhand von Bei- 
spielen weiter erlautert In Versuchsreihen wurden zwei 

40 Aramid-Gewebe untersucht: 

Gewebe A wies ein Flachengewicht von 638 g/m 2 , einen 
Titer von 3360 dtex und 9,6/8,8 Fd/cm in Kett- bzw 
SchuRrichtung mit Panama 4/4 Bindung auf. 
Gewebe B wies ein Flachengewicht von 280 g/m 2 , einen 

45 Titer von 1260 dtex und 11.0/10,5 Fd/cm in Kett- bzw. 
SchuRrichtung mit Leinwand 1/1 Bindung auf 

In einer ersten Versuchsreihe wurden diese Gewe- 
be jeweils als Zwischenlage zwischen den beiden La- 
gen eines herkommlichen Cabrio-Verdeckes angeord- 

50 net Die jeweiligen Flachengebilde wurden in einen 5 cm 
breiten Rahmen eingespannt. Die Flachengebilde wur- 
den mit einem Messer zerschnitten. das in der Mitte und 
parallel zur seitlichen Begrenzung des Rahmens ge- 
fuhrt wurde, und die zum Zerschneiden erforderliche 

55 Kraft wurde bestimmt Fur das das Gewebe A enthal- 
tende Flachengebilde betrug diese Kraft 400 N und fur 
das Flachengebilde mit Gewebe B 390 N. 

Die Fadenzahi pro cm 2 stimmte bei den beiden Ge- 
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wcbcn annahernd uberein Trotz des wesentlich germ- 
geren Flachengewichts des Gewebes B resultierte fur 
die beiden Flachengebilde in etwa die gieiche Schnitt- 
festigkeit, die allerdings nicht ausreichend ist um einen 
sicheren Schutz gegenuber Vandalismus zu bieten 

In emer zweiten Versuchsreihe wurden die die Ge- 
webe A und B als Zwischenlage aufweisenden Flachen- 
gebilde in einen 50 cm breiten Rahmen eingespannt. 
Wahrend das das Gewebe B aufweisende Flachenge- 
bilde mit einer Kraft von 430 N durchschnitten werden 
konnte. konnte das Flachengebilde mit dem Gewebe A 
selbst unter Kraftaufwendung von 600 N nicht durch- 
schnitten werden 

Das Flachengebilde mit dem Aramid-Gewebe A 
zeigte in diesen Versuchsreihen somit eine groBe Stei- 
gerung der zum Durchschneiden erforderlichen Kraft 
von 400 N auf eine Kraft grower als 600 N bei einer Er- 
hohung des Abstandes der die Lagen miteinander ver- 
bindenden Mittel (Rahmen). Das Flachengebilde mit 
dem Aramid-Gewebe B zeigte lediglich eine Erhohung 
der zum Durchschneiden erforderlichen Kraft von 390 
N auf 430 N, Die Ursache hierfur liegt in der Bindungsart 
der verwendeten Aramid-Gewebe. Aufgrund der Lein- 
wand-Bindung liegt bei dem Gewebe B eine geringere 
Verschiebbarkeit der Game in dem Gewebe vor : so daB, 
gegenuber der lockeren Panama-Bindung des Gewe- 
bes A, die abschnittsweise Verbmdung der Aramid-Gar- 
ne enthaltenden Lage mit den AuBenlagen nahezu kei- 
nen EinfluB auf die Schnittf estigkeit des Flachengebil- 
des hat. 



5. Textiles Flachengebilde nach Anspruch 1 Oder 2 
dadurch gekennzeichnet. daB die Lage aus Ara- 
mid-Garnen eine Maschenware ist. 

5 6. Textiles Flachengebilde nach emem Oder mehreren 
der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB es aus mmdestens drei Lagen besteht, wobei 
die Lage(n) aus Aramid-Garnen als Zwischenlage 
(n) zwischen den weiteren Lagen als AuBenlagen 

10 des Flachengebildes angeordnet ist (sind) 

7. Textiles Flachengebilde nach einem oder mehreren 
der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Lage aus Aramid-Garnen mit mmdestens 

75 einer der AuBenlagen punkt- oder linienformig ver- 
bunden ist 

8. Textiles Flachengebilde nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lage aus Aramid-Garnen 

-° mit mmdestens einer der AuBenlagen durch Nahen, 
Kleben oder ahnlichem verbunden ist 

9. Textiles Flachengebilde nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die punkt- oder lini- 

■ ? 5 enformigen Verbindungen in einem Abstand von 20 
bis 1 00 cm, vorzugsweise 40 bis 60 cm angeordnet 
sind 



30 Claims 



Patentanspruche 

1. Textiles Anti-Vandalismus Flachengebilde, das ei- 
nen Raum zumindest teilweise umgibt und aus min- 
destens zwei Lagen besteht, wobei mindestens ei- 
ne der Lagen Aramid-Garne enthalL dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Lagen lediglich abschnitts- 
weise miteinander verbunden sind und die Game 
der Aramid-Garne enthaltenden Lage(n) mit gerin- 
ger Kraft zusammenschiebbar sind, so daB bei ei- 
ner parallel zu der (den) Lage(n) und in der Flache 
dieser Lage(n) wirkenden Kraft von etwa 1 00 N min- 
destens drei Game zusammengeschoben sind 

2. Textiles Flachengebilde nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens funf Game zu- 
sammengeschoben sind. 

3. Textiles Flachengebilde nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Lage aus Ara- 
mid-Garnen ein Gewebe ist 



1. Anti-vandalism planar textile object which sur- 
rounds a space at least partially and consists of at 
least two layers, whereby at least one of the layers 

35 contains aramide yarns, characterised in that the 
layers are connected to one another only section- 
ally and the yarns of the layer(s) containing aramide 
yarns are capable of being pushed together by a 
small force, so that with a force of about 1 00 N act- 

40 jng parallel to the layer(s) and in the surface of said 
layer(s) at least three yarns are pushed together. 

2. Planar textile object according to Claim 1 charac- 
terised in that at least five yarns are pushed togeth- 

45 er. 

3. Planar textile object according to Claim 1 or 2, char- 
acterised in that the layer consisting of aramide 
yarns is a woven. 

50 

4. Planar textile object according to Claim 3 charac- 
terised in that the layer consisting of aramide yarns 
is a woven with Panama weave 



4. Textiles Flachengebilde nach Anspruch 3, dadurch 55 5. Planar textile object according to Claim 1 or 2, char- 
gekennzeichnet, daB die Lage aus Aramid-Garnen actensed in that the layer consisting of aramide 

em Gewebe mit Panama-Bindung ist. yarns is a knitted fabric 
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6. Planar textile object according to one or more of 
Claims 1 to 5, characterised in that it consists of at 
least three layers, whereby the layer(s) consisting 
of aramide yarns is (are) arranged as intermediate 
layer(s) between the additional layers as outer lay- 
ers of the planar object 

7. Planar textile object according to one or more of 
Claims 1 to 6, characterised in that the layer con- 
sisting of aramide yarns is connected to at least one 
of the outer layers in punctiform or linear manner. 

8. Planar textile object according to Claim 7, charac- 
terised in that the layer consisting of aramide yarns 
is connected to at least one of the outer layers by 
sewing, adhesion-bonding or the like. 

9. Planar textile object according to Claim 7 or 8, char- 
acterised in that the punctiform or linear connec- 
tions are arranged with a spacing of 20 to 100 cm, 
preferably 40 to 60 cm 



couches qui torment les couches exterieures du 
produit textile plat. 

7. Produit textile plat selon une ou plusieurs des re- 
vendications 1 a 6, caracterise par le fait que la cou- 
che de fils d'aramide est hee par des points ou par 
des lignes a au moms une des couches exterieures 

8. Produit textile plat selon la revendication 7, carac- 
terise par le fait que la couche de fils d'aramide est 
lieeaau moms unede couches exterieures parcou- 
ture, par collage ou par des moyens similaires 

9. Produit textile plat selon la revendication 7 ou 8, ca- 
racterise par le fait que les liaisons par points ou 
par lignes sont espacees de 20 a 100 cm, de pre- 
ference de 40 a 60 cm. 



Revendications 

25 

1. Produit textile plat anti-vandalisme entourant au 
moins partiellement un volume et compose d'au 
moins deux couches, Tune des couches au moins 
contenant des fils d'aramide, caracterise par le fait 
que les couches sont liees les unes aux autres seu- 30 
lement par endroits et que les fils de la (des) couche 
(s) contenant les fils d'aramide peuvent etre repous- 
ses les uns contre les autres par une faible force, 
de sorte qu'en presence d'une force d'environ 100 
N agissant parallelement a la (aux) couche(s) et 35 
dans le pfan de ladite (desdites) couches(s), au 
moins trois fils sont pousses Tun contre I'autre. 



2. Produit textile plat selon la revendication 1, carac- 
tense par le fait qu'au moms cinq fils sont repousses *o 
Tun contre I'autre. 



Produit textile plat selon la revendication 1 ou 2. ca- 
racterise par le fait que la couche de fils d'aramide 
estuntissu. 45 



4. Produit textile plat selon la revendication 3 carac- 
terise par le fait que la couche de fils d'aramide est 
un tissu a armure panama 

5. Produit textile plat selon la revendication 1 ou 2, ca- 
ractense par le fait que la couche de fils d'aramide 
est un tissu a mailles 



6. Produit textile plat selon une ou plusieurs des re- 55 
vendications 1 a 5. caracterise par le fait qu'il est 
forme d'au moms trois couches, la (les) couche(s) 
de fils d'aramide etant disposee(s) entre les autres 
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